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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur HersteMung von Vinylacetathomo- und Vinylacetatcopolymerdispersionen 
mit verbesserter Wasser- und Haftfestigkeit durch Emulsionspolymerisation von Vinylacetat und vyeiteren 
polymerisationsfahigen Monomeren in Gegenwart von Dispergatoren, Initiatoren oder Initiatorkombinationen. Das 
Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, da& als Dispergator fur die Polyvinylacetatdispersion ein wasserloslicher 
teilacetalisierter Polyvinylalkohol eingesetzt wird, der einen Acetalisierungsgrad von 0,5 bis 10 Mol% aufweist. Der 
Vorteil des Verfahrens besteht darin, da& uber den Dispergator die Wasserfestigkeit der Polyvinylacetatdispersion 
gesteuert werden kann, ohne daB weitere Praparationen notwendig sind. 
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Titel der Erf i ndung 

Verfahren zur Hers ite I fluog v<an oasseirtfesfcen V ooy Oaceitat - 
homo- und Vony JaceiLailccpo Dyscerdflsipers icmen 

Anwendungsgeb ?et der Erf indung 

Die Erf indung betrifft e in Verfahren zur Herstellung von v\asserf esten 
V iny iacetathorro- und V iny lace tatcopo ly me rd ispers I onen , die djrch 
Erruls ionspolyrrer isat ion von Vinylacetat und weiteren polymer isat ions- 
fahigen Monorreren in Gegenwart von D ispergatoren und Init iatoren ge- 
wonnen werden und die fur die unterschiedl ichsten E insatzgeb iete Ver- 
vvendung finden. 

Charakter ist ?k der bekannten techn ischen Losungen 

In der Patent I i teratur wird e ine Vielzahl von Verfahren zur Herstellung 
von \*asserf esten Latexd ispers ionen auf der Basis von Polyv iny lacetat 
beschrieben. Zwe i s ich deut I ich abgrenzende Verfahren, die in jedem Fa 1 1 
uber Vernetzungsreakt ionen fmPolymeren oder im s ich ausb ildenden Fi lm 
ablaufen, finden techn isch e ine An wendung . 
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Es ist bekannt , durch Copo lyrrer isat ion rni t ethylenisch ungesa t t igten 
Monom&ren oder rrehr funk t i one Men f*1onomeren vernetzbare Polyvinyl- 
acctatdispers ionen. herzuste Men . In US-PS 2 301 099, DE-OS 2 364 364 
und US-PS 3 301 G09 werden die Copo I ymer isat ionen von Athy I en-V iny I - 
acctat, Viny lacctat -N-Methy lo lacry lamid und V iny lacetat-Acry I saure 
oder doron Derivate beschrieben. 

Durch diese Art o'er Copo lyrrer isat ion ist bei der Verarbe i tung eine 
nachtKig I ichc Bee inf lussung der Vernetzbarke i t nur noch begrenzt 
noglich. Diese Methode der Vorvernetzung wirkt sich auf die Verarbei- 

tungse igenschaf ten jnsofern ungunst ig aus, da die Filrrbildung nur 
unter besonderen Bedingungen gewahr le is tet v\erden kann . 

ImPesultat cnLstehen vuasserres i s ten te FMme, die aber durch eine 
sprode Struktur gekennze ichnet sind. 

Po lyviny lacctat-Copo lymerdispcrs ionen konnen durch sehr reakt ions- 
flihigc Monornerc auch nachtraglich vernetzt v.erden , urn die Vl&sserf est ig- 
keit zu erhohen. In GB-PS 1 465 440 und US-PS 4 001 160 wt rd die nach- 
trr.glichc Vernetzung von Po I yv iny lace tatd ispers ionen mit N-Methylol- 
a My Icarbarra t , M-fle thoxyme thy I a I I y I carbarra t , N-Methy lo I aery I amid und 
. r le insaurc- oder Furrarsaurees ter dargelegt. Des weiteren konnen als 
vernetzbeire Monoiiere G I yc i dy I aery I a t e und O I f et tsaurees ter zugesetzt 
werden (DE-OS 2 709 876, DE-OS 2 634 834) . 

Die bckannten Verfahren zur Hers te'l lung von La texd ispers ionen des 

Po lyv iny laceta ts basieren auf dem Ba tchverf ahren , dem Zu I auf verfahren 

odor auf einer Tcilvorlage des Monorreren (US-PS 3 956 216). 

In jcuem Fa I I ist aber eine Nachbehand lung des Filrres durch energie- 
rciche S.trahlung oder eine kurzzeitige Terrpe ra turbehand lung erforderlich 
Die Anwenclbarke i t der Po lyv iny I ace tatd ispers ionen, die mit reakt ions- 

fLihigen ibnorreren nachbehandc I t v*urden , ist e ingeschrank t , da diese Pro- 
cukte be im Auf t ragen krurrelige Konsistenz annehrren. Die Ausbildung eines 
curchgangigen Filrres ist be i m Trocken lauf en deut I ich e ingeschrank t . 
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Als Dispergatoren f inden zur Herstellung von Po lyviny lacetatdisper- 
sionen Po lyv iny la Ikoho le mit untersch iedl ichem Hydrolysegrad, ethyle- 
nisch ungesattigte Fettsauren mit untersch ied I icher -C-C-Grundket te 
und CeMuloseather eine Anvvendung (DE-OS 2 139 262. US-PS 3 730 933) . 
Mit diesen Dispergatoren oder D ispergatorkorrb inat ionen ist es n icht 
rroglich, eine ausreichende Wasserf est igke i t zu erzielen. 

Z ie I der Erf indung 

Das Ziel der Erf indung besteht darin, V iny lacetathomo- und V inylacetat- 
copolyrrerd ispers ionen mit verbesserter Vfesser- und Haf tfest igke it und 
breiten Einsatzrrogl ichkeiten nach einer einfachen Techno log ie durch 
Enuls ionspolymer isat ion herzustel I en. 

Darlegung des Wesens der Erf indung 

- Die technische Aufgabe 

Der Erf indung I iegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung 
V iny lacetathomo- und V iny lacetatcopolymerdispers ionen mit verbesserter 
Vvasser- und Haf tfest igkei t ihrer Filme durch Emu Is ionspolymer isat ion 
zu entwickeln, in dem D ispergatoren , Initiatoren oder In i t iatorkortb ina- 
t ionen, gegebenenf a I Is unter Zusatz weiterer ungesatt igter Verb indungen , 
Losungsmittel oder losl ichke i tsverbessemde Zusatze, e ingesetzt warden. 

- Merkmale der Erf indung 

Die Aufgabe wird erf indungsmaO ig dadurch gelost, dafi als Dispergator fur 
die Dispersion ein te i laceta I is ierter Po lyv iny la Ikoho I mit einemAce- 
talisierungsgrad von 0,5 bis 10 Mol% eingesetzt wird, der in der wafirigen 
Phase Ids I ich ist . 
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Anwendungsbe i sp i e I e 
Beispiel 1 

70,5 Gew.% elner 7 %-i 9 en v,eif3rigen 5 Mo 1%-aceta I is ierten Po lyv iny la Ikoho I 
Icsung mit einem pH-Wfert von 7 werden mit 0,23 Gew.% Natr iurracetat , 
2,2 Gew.% Methanol, bezogen auf die Monomerrrenge , und 2,9 Gew.% Vinyl- 
acetot, bezogen auf die Menge dcr waOrigen Phase, versetzt und auf 
33S °l< Innenterrperatur erwarmt. Dann worden 0,0014 Gew.% einer 3 %-igen 
waGrioen Ka I iurrpersu I f a 1 1 osung , bezogen auf die Monorrermenge , dazugegeben 
Mit Erreicben einer Innenterrperatur von 345 °K erfolgt die Zugabe von 
100 Gew.% Vinylacctat und 0,0050 Gew.% einer 3 %-igen waGrigen Ka I iurrper- 
su I fat ! osung iibc-r einen Zeitraumvon 4 Stunden. 

Die aus den gcv.onncnen La t ices mit einem Feststof fgeha 1 1 von 62,4 Gew.% 
gcwonncnen Films zeigen nach einer Uasser lagerung von 2h Stunden einen 
V-asseraufnabrrewert von 31 %. 

Beispiel 2 

105,7 Gew.% einer 5,1 %-igen vxaOrigen 2,5 Mol%-acetal is ierten Polyvinyl- 
alkohllosung mit einem pH-Vi^rt von 7 werden mit 0,1 Gew.% Natr iurrhydro- 
gencarbonat , bezogen auf die Monomermenge , versetzt und auf 343 °K erwarmt 
Dei Erreichen dicser Tenperatur wird mit einer 4-stundigen Dos ie rung von 

100 Gew.% Vinylacetat und 1,6 Gew.% einer 12,3 %-igen waRrigen Armr>hium- 
persu I fat I osung (bezogen auf die Monomerrrenge ) begonnen . 
Die r.us den gewonnenen Lat ices mit einem Fests tof fgeha It von 50 Gew.% 
gewonncnen Fi Ine zeigen nach einer Wasser I agerung von 24 Stunden einen 
vNGSscraufnahmewert von 24,5 %. 
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Uberraschenderwe ise vwrde gefunden, dad diese Produkte Po lyv iny lacetat- 
dispersionen in hohem MaBe stab i I is ieren und gleichzeitig eine Verbesse- 
rung der V\asser-und Haf tf est i glee i t der aus diesen La t ices ausziehbaren 
Fi Irrcn bewirken. 

Die Konzcntrot ion der v\asser I os I ichen te i laceta 1 is ierten Po lyv iny la Iko- 
holrrenge kann in den Grenzen von 3 bis 12 Gew.%, bezogen auf die einge- 
setzte l\asscrnenge , variiert vverden. 

Die Herstellung der Latices erfolgt entweder durch einmalige V iny laceta t- 
zugabe.vor Po lymer isat ionsbeginn oder an te i InraG ig vor Polymerisations- 
beginn mi t ansch I ieftender kont inu ier I icher Zugabe . Die Monomerzugabe kann 
gegebenenfa I Is auch nach dem Zu laufverf ahren erfolgen. 

Mich dem Prtni ip der Erf indung is t auch die Herstei lung von Polyvinyl- 
acetotcopolynordispers ionen durch den Einsatz vveiterer ungesat t igter Ver- 
binriungen bis zu maximal AO Gew.%, bezogen auf die Gesamt monomer men ge , 
nog I ich . 

Die Polymerisation kann im Tenrpera turbere ich von 333 °K bis 363 °K durch- 
ge i uhr t ' v.orden , v*obe i die f re i v/erdende Po lymer isat ionsv^rme uber eine 
rVin te I kuh lung oder durch das kondens ierende Monorrere abgefuhrt v\erden 
kann . > 

Der Fcststof fgeha I t der Dispersion kann in jeder gef order ten Konzen trat ion 
c inges te I 1 1 v/ercen . 

A Is Initiatoren sind Peroxide, wic z. E. VSasserstof f - oder Nat r iunperox id 
•jowie die Salze der Perox idischvvef e I - oder diphosphorsaure geeignet. 
Pc?s wcitercn leunnen Alkanolc, Ketone oder chlorierte Koh I env/assers tof f e 
zum Po lyrrcr isat ionsansatz zugefugt werden . 

Der Vortei I des Verfahrens besteht darin, daft uber den Dispergator die 
Ivasserf cs t igke i I der Po I yv»iny laceta td i spers ion gesteuert v-erden kann, 
ohne daft vveiterc Praparat icnen notwendig sind. • 
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Erf indungsanspruch 

Verfahren zur Herstellung von vasserfesten V iny lacetathcmo- und 
Vinylacetatcopolyrrerdispersionen durch Enu Is ionspolymer isat ion von 
V inylacetat und weiteren polymer isat ionsfah igen Mononneren in Gegenv^rt 
von D ispcrgatoren , Initiatoren oder In i t iatorkonb inat ionen , gekenn- 
zeichnet dadurch , daO a Is Dispergator ein wasserlos I icher teilacetali- 
sierter Po lyv iny la Ikoho I eingesetzt wird, der einen Aceta I is ierungs- 
grad von 0,5 bis 10"Mol% aufveist. 
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